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Klebemittel beim Pilmdruck 



Damit sick beim Pilmdruck das zu bedruckende Textilgut nicht 



verschieben kann, klebt man es iiblicherweise auf der Textil- 
bahnunterlage an. Es 1st bekannt, als Klebemittel hierfiir die 
verschiedensten wasserloslichen Celluloseleime und Gummi- 
8orten sowie abgebaute und veratherte Starke zu verwenden. Aus 
der deutschen Patentschrift 1 240 812 ist es auBerdem bekannt, 
Polymerisate mit £-Werten zvrischen 30 und 70 aus 0 bis 100 Mol# 
N-Vinyllactam und 100 bis 0 Mol5* Vinylme thy lather als Klebe- 
mittel beim Pilmdruck zu verwenden. Diese Polymerisate haben 
gegeniiber den erstgenannten Mitteln eine Reihe von Yorteilen; 
alle bisher gebrauchlichen Mittel mussen aber in verhaltnismafiig 
groBen Mengen angewendet werden, damit eine ausreichende Ver- 
klebung gewahrleistet *ist: in der deutschen Patentschrift 
1 240 812 werden 25 #ige waflrige losungen der dort angegebenen 

m - - _ - ' 

Polymerisate empf ohlen ; in der Praxis hat sich gezeigt, daB 
man die Konzentration an Polymerisaten bis auf ungefahr 18 fi f 
aber nicht weiter verringern kann. 

Es wurden nun neue Stof f mischungen gefunden, die sich gegen- 
iiber den oben genannten Mitteln durch eine uberlegene Kleb- 
wirkung auszeichnen. Die erf indungsgemaflen Stof fmischungen ent- 
ha It en 

a ) wenigsten ein Polymerisat mit einem 
K-Wert zwischen 30 und 70 aus 

0 bis 100 Gew.# N-Vinylcaprolactam f 
100 bis 0 Gew.# Tiny lmethylather und 

0 bis 5 Gew.# eines vernetzenden Monomeren 

und 

b) wenigstens ein Alkali- oder Ammoniumsalz eines Copolymerisats 
aus 

40 bis 60 Gew.# eines oder mehrerer Acrylsaureester von 



20 bis 30 Gew.^ einer (£,fi-ungesattigten aliphatischen Mono- 



aliphatiBchen Alkoholen mit 1 bis 10 Kohlenstoff 
at omen, 
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Oder Dicarbonsaure mit bis zu 6 Kohlenstof f atomen 
oder eines Halbesters einer solchen Dicarbonsaure 
mit einem aliphatischen, 1 bis 10 Kohlenstoff- 
a tome enthaltenden Alkohol, 
20 bis 30 Gew,# Methylmethacrylat , 
0 bis 5 Gew # /£ eines vernetzenden Xonomeren und 
0 bis 20 Gew.5* einer oder mehrerer anderer polymerisier- 

barer athylenisch ungesattigter Verbindungen 
im Gewichtsverhaltnis a : b = 5 : 95 bis 95 : 5. 

Unter vernetzenden Monomeren, vie sie in die Polymerisate a und 
bzw. oder b einpolymerisiert sein konnen, sind Stoffe zu ver- 
stehen, die aufier einer polymerisierbaren C-C-Doppelbindung eine 
oder mehrere weitere funktionelle Gruppen enthalten, die unter 
den Bedingungen der Polymerisation unter Vernetzung der Polymer- 
ketten reagieren. Solche funktionellen Gruppen sind insbesondere 
weitere polymerisierbare Doppelbin^uugen und N-Hydroxymethyl- 
gruppen. Als Beispiele fur vernetzende Monomere, die solche 
Gruppen enthalten, seien genannt N-Methylolamide von &,B-unge- 
sattigten Carbonsauren, v/ie vor alien N-Methylolacryl- und -meth- 
acrylamid, Polyvinylester und -ellylester von zwei- und mehr- 
basischen Carbonsauren, wie Biviryladipat und Diailylphthalat , 
Polyester aus mehrwertigen Alkohole."* 'ju^d Cu E-ungesattigten 
Carbonsauren, wie Butandioldiacryla t und -dimethacrylat , Vinyl- 
und Allylester von S-ungesattlgten Carbonsauren, wie Vinyl- 
acrylat, Allylacrylat und Allylmethacrylat f und andere Ver- 
bindungen mit zwei oder mehr nicht konjugierten olefinischen 
Doppelbindungen, wie Divinyldioxan, Divinylbenzol, Methylen- 
bis-acrylamid und N , N 1 ^"-I'riacryioyl-hexahydro-s-triazin. 

Die vernetzenden Monomeren konnen 25*3. in Mengen von 0,01 bis 5 # 
vorzugsweise 0,1 bis 1 bezcsan auf die Gesamtmenge aiier 
Monomeren, in die Polymerisate (a) und bzw, oder (b) einpoly- 
merisiert sein; sie bewirkan vielfach eine Verbesserung der 
Klebkraft der erf indungagemafien Mischungen, ohne in kleinen 
Mengen deren LSslichkeit la Wesser zu beeintrachtigen. 

Die Komponente (b) kann bis zu 20 Gew.#, bezogen auf die Ge- 
samtmenge der Monomeren, an anderen polymerisierbaren athylenisch 
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ungesattigten Verbindungen enthalten, ohne daB ihre Eigen- 
schaften wesentlich v randert werden. Als Beispiele ftir solche 
Verbindungen seien vor allem Amide und Nitrile B-ungesattigter 
aliphatischer Carbonsauren, Alky lviny lather und Vinyl ster ge- 
sattigter aliphatischer Carbonsauren, und zwar besonders die- 
jenigen mit bis zu 4 Kohlenstoff atomen im Alkyl- oder Carbon- 
saurerest, genannt. 

Die Copolymer isate b ha ben im allgemeinen einen K-Wert zwischen 
60 und 130; besonders vorteilhift sind diejenigen mit einem X- 
Wert zwischen 90 und 120. 

Die im f olgenden beschriebenen erf indungsgemafien Stoffmischungen 
haben sich hervorragend bewahrt: 

1) Eine Mischung aus (a) 40 Gew.-Teilen Poly-N-vinylcaprolactam 
(K-Wert 60) und (b) 60 Gewichtsteilen eines mit Natriumhydroxid 
neutralisierten Copolymerisats aus 50 Gew.# Athylacrylat, 25 
Gew.?£ Acrylsaure und 25 Gew.?t Methylmethacrylat. 

2) Eine Mischung aus (a) 50 Gewichtsteilen Polyvinylmethy lather 
(K-Wert 50) und (b) 50 Gewichtsteilen eines mit Natritun- 
hydroxid neutralisierten Copolymerisats aus 22,5 Gew.?S Methyl- 
aery la t, 33 f 5 Gew.£ Butylacrylat, 21,0 Gew.# Acrylsaure und 

23 Gew.# Methylmethacrylat. 

3) Eine Mischung aus (a) 50 Gew.-Teilen Polyvinylme thy lather 
(K-Wert 50) und (b) 50 Gewichtsteilen eines Copolymerisata 
aus 17,8 Gew.# Me thy la cry la t, 37,0 Gew.# Butylacrylat , 22,3 
Gew.# Acrylsaure, 22,5 Gew.# Methylmethacrylat und 0,4 Gew.# 
Divinyladipat. . 

Die oben angegebenen K-Werte wurden bestimmt nach H. Fikentscher, 
Cellulose-Chemie 12 (1932), 58 ff und 71 ff in 0,1 £iger Losung 
in Wasser bei 20°C; dabei bedeutet K = k.10 3 . 

Die neuen Stof fmischungen konnen erf indungsgemaB mit besonderem 
Vorteil als Klebemittel beim Pilmdruck verwendet werden. Sie 
werden dafiir wie die fur diesen Zweck bekannten Mittel als 
wSflrige Losungen angewendet. Dabei g niigt zur Erzi lung ein r 
bestimmt n Klebwirkung von den erf indungsgemafien St of fmischungen 
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. die Halfte der Menge, die von ihren Komponenten a oder b allein 
erforderlich ware: wahrend man die Komponente a, wie oben er- 
wahnt, in wenigstens 18 %iger losung anwenden muB, kann man die 
erf indungsgemaBen Mischungen aus den Komponenten a und b mit 
dem gleichen Erfolg in 9 #iger Losung einsetzen. Das war umso 
iiberraschender , als auch die Komponente b fur sich nur in Konzen- 
tration von 18 oder mehr Prozent eine ausreichende Klebwirlcung 
entf altet , 

Im ubrigen unterscheidet sich die durch die Verwendung der ge- 
nannten Polymerisatmischungen bedingte Arbeitsweise nicht von 
den herkommlichen Methoden des manuellen oder mas chin ell en Pilm- 
druclcs, so dafl auf die Erlauterung der Erfindung an Hand spezi- 
eller Ausftihrungs'beispiele verziclatet werden Icann. 



109887/1625 



-5 



- 5 - O.Z. 26 911 

2039079 - 

Patentanspriiche 

1. Klebende Stof fmischung, enthaltend 

a) wenigstens ein Polymerisat mit einem K-Wert zwischen 30 

und 70 aus 

0 bis 100 Gew.?£ N-Vinylcaprolactam, 
100 bis 0 Gew.# Vinylme thy lather und 

0 bis 5 Gew.?£ eines vernetzenden Monomeren 

und . 

b) wenigstens ein Alkali- oder Ammoniumsalz eines Copoly- 
merisats aus 

* 

40 bis 60 Gew.?£ eines oder mehrerer Ac-ylsaure ester von 

aliphatischen Allcoholen mit 1 bis 10 Kohlen- 
s toff at omen, 

20 bis 30 Gew.?£ einer ^B-ungesattigten aliphatischen Mono 

oder Dicarbonsaure mit bis zu 6 Kohlenstoff- 
atomen oder eines Halbesters einer solchen Di- 
carbonsaure mit Qinem aliphatischen, 1 bis 10 
Koiilenstof fatome enthaltenden Alkohol, 
20 bis 30 Gew.# Methylmethacrylat, 
0 bis 5 Gew.# eines vernetzenden Monomeren und 
0 bis 20 Gew.?£ einer oder mehrerer anderer polymerisier- 

barer atnylenisch. ungesattigter Verbindungen 
im Gewicb/tsverhaltnis a : b = 5 : 95 bis 95 : 5. 

2. Verwendung der Stof fmischung nach Anspruch 1 als Klebemittel 
beim Filmdruck. 



Badiscbe Anilin- & Soda-Fabrik AG 
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